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Die Erfindnng betrifft einen korrosiimsf esten Stahl, 
der eine Zugfestigjkdt von mindesteos 155 kg/mm' 
und sowohl im beamprnchten als auch im uabean- 
spnichten Zustand eine hervoriagende Korrosions- 
bestandigkeit besitzt Ferner ist der Stahl ohne 
Zwischengliihung kalt verfonnbar. 

Erfiadungsg^SB wird folgende StablzDsammeii' 
setzuog voig^chlagen: 

Ws zu 0,05 KohlenstoS, 
bis ru 0,10 Vo Silizium, 
bis zu 0,20 Vo Mangan, 
bis zu 0,03 Vo Schwefel, 
bis 2U 0,03 Vo Phospbor, 



10 



8 bb 16Vd 
2 bis 9Vo 
1 bis 5Vo 
8 Ws 15Vo 
0,20 bis 0,7V.> 



Chiom. 
Nickel, 
Molybdan, 
Kobalt, 

Titan, 



15 



RestEisenmtt iibHdienVenmreiiilgungea* 

Der Chrombestandteil gewahrleistet die eistrebte 
Konosi(msbe$t9ndigfceiL £Ke Beigabe von Kobah 
bewirkt die ErhShimg der Harte. Gleichzeitig ver- 
hlndert der Kobaltzusatz die Entstehung von Delta- as 
Ferrit, ohne die Ausgangstemperatur for die Bildnng 
von Marten^t zu emiedrigen, so daS Gewahr for 
eine vollstandige Umwandhing in Mart^isit bei der 
Abkuhlung von der GlQhtemperator b^teht, 

Femer kann die erfmdcngsgemifie Stahllegiexung 30 
noch zusatzlicb bis zu 0,15 Vo Aluminium, bis zu 
0,2 Vo Niob, bis zu 0,15 Vo Vanadin, bis zu 0,teVo 
Bor und bis zu 0,02 Vo Srkon einzeln oder zu mehr 
reren entfaalten. Aluminium, "Siob und Vanadin wir- 
'ken in diesem Fall als Komverfeinerung?- und zu- 
satzlicbes Hartungsmittel, wihrend Bor und Ziikon 
die zu einer Verspr5dung fohrenden Ansscfaeidungen 
an den Komgrenzen verringert 

Nachsteliend ist eine fur den Stahl nach der Er- 
findung charakteristische Legiemngszusammaiset- 
zung 
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35 



4^ 



0,03Vo Kohl^istoff, 
O^lOVe Silizium, 
0,06Vo Maogan, 
0,010 VoSchwefel, 
0,003 Vo Phosphor, 
43OV0 Nickel, 

12,20 Vo C5irom, 
4,50Vo Molybdan, 

15,OVo Kobalt, 
0,32Vo Titan, 



45 



50 



0,03 Vo Alumixdum, 

0,10Vo Niob, 

0,OVo Vanadiii^ 

0,06Vo Bar, 

aOlVo ZiAon. 

Die nadifolgend besdhrieb^^ Verfoxmungs- und 
wann^handlungsmaBnahmen sind nidit Gegen- 
stand der Erfindang. 

Vor dem Schmieden wird dies© Stahllegienmg in 
bekannter Weise minde^ens 3 Stunden lang bei 
1230° C ge^fiht und dann im Bemch von 1200 bis 
1000° C geschmiedet Die Stahlknuppel werden zur 
emeuten Verarbehnng auf 1100** C nadigewarmt 
Die Hauptverfonnung wird im B^db von 1000 bis 
850^ C durdigeSihrt, so daB ein fdnkaraiger StaU 
erzielt wild* 

Die glddifalls bekannte Wimebehandlung des 
Stahls besteht im &hitzen auf 850^ C und Abkuhlen 
an Luft Ifierauf folgt dne Hirtnngsbehandlung im 
Bereich von 420 bis 550° C. In mandiai Fallen, 
d. h. wemi die Legierongszisatze eine Emiedrigung 
der Ausgangstemperatur fOr (fie Bildung von Mar- 
tensit auf outer 200^ C bewirken, ist eine Kalte- 
b^andlung bci —80° C eifordedich, auf die eine 
Gluhung be! 850° C erfolgt, urn die gewOnscht^ 
Fesfi^eitswerte anfreditzuerbalten. Dutch dne sorg- 
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fSltige tJberwadnmg der diemisdien Zosammenset- 
ztmg VSiBt ddi jedodi die Notwendigk^t dner Kalte- 
behandlimg venneid^ Typiscbe Zagfesti|Mtsw^ 
«>wohI fur dea gegluhten Zustand ds auch far den 
voU aiisgeharteteQ Zustand sind in d&r folg^dea Ta- 
bdile fur S^be mit einesn Durcfaxnesser von 25^4 mm 
angegebea. Die Eigebnisse zdigeii die li^onagende 



und 75fhis1crat des eifindsngsgemaBen 
Stahls. 

In dsT folgBndMi Tabelle bedeutet PG die Pro- 
portionaliffitsgrenze, MS die maximale Spammng» 
D die Debinng mid E die Bsscbniiiung des Qiiet* 
sdmitts. Mit A.C. ist die Luflkiihlung yon dar 
namiten Temperator ab bezeidmet 



Prafmig bei 20^ C — RstigMt in Ic^im 





PO 


OfiSV* 






QJSO'h 


MS 


D 




SSfPC lStiiiidBA.a 


20A 


46,7 


58,5 


71,6 


89 


99 


26,0Vt 


68,6«/« 


RSO»C lSttindeA.C 


















and 


















440°C16StiindeaA.C 


149 


164 


167 


171 


172 


187 


HOVt 


48.8«y« 



Ptttfgng faei erfifihten Te uiperatuien nacfa SS(P C 1 Stande A. C rsoiAAOPC 16StandenA.C — Flest^gkdt in 





fa 


HftSV* 


q,iov« 








D 


B 


250«»C 


108 


134 


140 


147 


154 


161 


13,l«/o 


38,0«/« 


350° C 


94 


118 


126 


133 


145 


154 


lUVo 


39,8 V» 


450«>C 


94 


115 


123 


132 


141 


152 


15,0>/i 


41,9V. 



Die gexinge Kaltvecfestigung des Stahls im ge- 
gEuhtoi Zustand bewidd; daB dieser StaU ffir die 
Veraxbeitang durcb Kaltwalzen sehr gut gedgnet ist ao 
AuSerdem weisai die erfindnngsgemMen StS^o eine 
goto WidCTtaodsEShi^dit gegen Konosion und 
^pammngskoiroaon auf. Beispielsweise sind Probe- 
sSbe, £e bis kuiz obedialb der Elastizitatsgreaze 
des StaUs beansprudit warden und dabd in eine 35 
30/dge Kochsalzl^sung eingetaudit waien, noch nadi 
20000 Stundrai unbescbadigt geblieb^ Mikio- 
skpfMSdie Uniersndmngen der Piobestabe nach die- 
sem Veisach zeigten keane Bildung von GrObchm 
oderSissenand^Ob^cflSdie. WdtereZugstSbe^die 40 



einer iodusttiellen Atmosidiaie ausgesetzt und bis 
auf 90Vq dct Prufspammng Sir 0,Vh D^mung 
(154 kg/mm') beansprucht wuid^ bradien erst 
nach 1500 StundoL Diese Versndiseigebnisse sind 
ediebHcli bessor alg bd Stafaleu mit Shnlicba: Zog- 



Der Stalil lEi3t sich im gegluliten Zustand 
(850^ C A.C.) obne Schwieii^c^en masdiinen be^ 
aibeiten. Jedodi sind zum Beaibeiten nacb der Har- 
tung selir harte SdmellarbdtsstShle erfoidedidu Im 
ge^fisbten Zustand ist die Beaibeitmig bis nabezu auf 
das FertigmaB mSgJichy wedl die MaWnderonggn 
wahrend des HMrtm vemadilass^bar geciqg sbd. 



Patentansprndie: 

1. Aushlrtbaie, kanosionfibesttQd^ge StabOeg^erun^ bestebend aus 



bis zn 0,05 % Koblenstofi^ 
bis m 0,10 Vo SiMum, 
bis zu OfiOVi> Mangan, 
bis zn 0,03 Sdiwef^ 
bis zu 0>03 Vo Phosphor, 



8 bis I6V0 Ommi^ 

2 bis 9«/o Kidkd, 

1 tns 5Vo Mofybdan, 

8 bis 15«/d Kobalt, 

0,20 bis 0,7«/o Titan, 



Rest Eisen mit uUiclien Venmiemigungen. 

2. StabllpgLennig nach Ansproch I, die zusatzlidi 

bis za 0,15 Vs Afannimmii» taxs zu 0,Q2'/o Bor, 

bis zu 0,20 Vo Mol^ Us za 0,02Vo 23ibDii, 

bis ZD 0,15 Vo Van^Sn, 

eiiwjifi Oder zn mGhieren enthaltGn kaim* 



3.StBihneg}e(mngnadidenAn8iirBGhealnnd2, bestefaendana 

0,03 Vq Kohlenstofl; 4,50«/q MolybdSn, 

0,10Vo SaSsm 15,0V(» Kobalt, 

0,06Vo Mangan, 0,32Vo Titan, 

OfllOV^SdLwM^ 0^030/0 Abmunium, 

0,003 Vo Phosphor, 0,10 Nlob, 

4,30 Vo Nickd, 0,006 VoBo^ 

l^^Vo Ommi, 0,01V8 Ziz&oa, 
Kest Hsen mit ubiidien VenrnrdnigrnigBn, 



